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Composition sous forme de mousse aerosol a base de polymere 
cationique et de polymere anionlque. 



La prgsente invention est relative a de nouvelles compo- 
sitions a base de polymere anionique et cationique distributes 
sous forme de mousse aerosol destinge a Stre utilisge dans le 
traitement des cheveux. 

On appellera dans la suite de la description "mousse 
aerosol- une mousse obtenue a partir d'une composition condi- 
tionnee sous forme pressurisge. 

La demanderesse a dgja dgcrit et revendiqug 1 'utilisation 
de compositions a base de polymSres cationiques et de poly- 
meres anioniques en particulier dans sa demande de brevet 
francais n» 2.383.660. Ces compositions permettent notamment 
d'obtenir sur cheveux mouilles un dgmelage facile, un toucher 
agreable et sur cheveux seches, de la brillance et une bonne 
tenue de la coiffure. 

Differentes formes de realisation ont 6t6 prevues dans 
cette demande en vue d'appliquer les compositions sur la. 
matiSre a traiter. La demanderesse a dgcouvert maintenant que 
1 'application des compositions sous forme d'une mousse aerosol 
permettait d'obtenir une meilleure repartition, une utilisa- 
tion plus facile, une Sconomie de produit et des rgsultats sur 
le plan cosmgtique super ieurs notamment par rapport aux lotions 
dgcrites dans sa demande anterieure. 

Elle a dgcouvert en particulier que -l'on pouvait preparer 
une mousse prgsentant ces proprigtgs en utilisant uniquement 
un polymere cationique, un polymere anionique et un milieu 
solvant aqueux sans adjonction de composts tensio-actifs 
prgsentant des proprigtgs moussantes. 

Cette forme de rgalisation perroet ggaleraent de diminuer 
la quantitg en agent propulseur utilisable ainsi que le volume 
respirable des formulations habituelles de polymeres sous 
forme de pulvgrisations a partir d'un conditionnement en 
agrosol . 

La demanderesse a dgcouvert plus particulierement que le 
choix de certains polymeres cationiques ou anioniques prgsen- 



2505348 



2 

tant des propri6t£s moussantes permettaient, en combinaison 
avec le milieu solvant utilise, d'obtenir tine mousse eph§ra£re 
disparaissant rapidement au contact de la chevelure sans 
laisser de mousse r£siduelle qu'il paraltrait souhaitable 
d'eiiminer par ringage. 

De plus, cette mousse que I'on peut laisser sans ringage 
sur les cheveux ne nuit ni H l'innocuite, ni a 1' aspect et aux 
propri6t£s cosm6tiques des cheveux s6ch£s. 

L 1 invention a done pour objet une composition pressuris€e 
cl base de polym&res cationique et anionique dans des condi- 
tions telles qu'elle forme une mousse gphemSre au contact des 
cheveux. 

Un autre objet de 1* invention est constitui par un pro- 
c€d€ de preparation de mousse €ph§m&re & base de polymSres 
cationique et anionique. 

L 1 invention a enfin pour objet un proc§dg de traitement 
des cheveux 5 l'aide d'une telle composition* 

D'autres objets de 1" invention apparaltront H la lumi^re 
de la description et des exemples qui suivent. 

Les polymSres cationiques et anioniques utilisables 
conf ornament 2l 1' invention sont bien connus en eux-m§raes et 
sont choisis pour ce qui concerne les polymdres cationiques 
parmi les polymSres comportant des groupements amines pri- 
maires, secondaires, tertiaires et/ou quaternaires et ayant un 
poids mol£culaire d 'environ 500 h environ 5.000.000 et plus 
particuli&rement les polymSres du type polyamine, polyamino 
polyamide, polyammonium quaternaire dans les quels le groupe- 
ment amine ou ammonium fait partie de la chatne polym&re ou 
est reli€ a celle-ci. 

Parmi ces polymferes on peut plus particuliSrement citer * 

1) les copolym&res vinyl-pyrrolidone-acrylate ou m^tha- 
cry late de dialkyl amino alkyl (-quaternisgs ou non) , tels que 
ceux vendus sous les denominations Gafquat par la Gaf Corp. 
comme par exemple le "copolymdre 845°, le Gafquat 734 ou 755 
d£crits notamment plus en detail dans le brevet frangais 
2.077.143, 
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2) les derives d' ethers de cellulose comportant des 
groupements ammonium quaternaires tels que ceux decrits dans 
le brevet frangais 1.492.597 et notamment les polyrafcres vendus 
sous les denominations JR tels que OR 125, JR . 400 et JR 30 M 
et LR tels que LR 400 et LR 30 M par la Societe Union Carbide 
Corp., et les derives de cellulose cationiques tels que les 
produits vendus sous les denominations CELQUAT L 200 et 
CELQUAT H100 par la Societe National Starch et decrits dans le 
brevet am§ricain 4.131.576. 

3) Les polysaccharides cationiques tels que ceux decrits 
dans les brevets DS 3.589.978 et 4.031.357 et en particulier 
le Jaguar C. 13 S vendu par la Societe Meyhall. 

4) Les polymSres cationiques choisis dans le groupe forme 

par : 

a) les polym^res contfenant des motifs de formule : 

-A - Z - A - Z - (I) 
dans laquelle A d€signe un radical comportant deux fonctions 
amine et de preference- piperazinyle, 

et Z designe le symbole B ou B 1 ; B et B' identiques ou diffe- 
rents designent un radical bivalent qui est un radical alky- 
ISne a chalne droite ou ramifiee, comportant jusqu'a 7 atomes 
de carbone consecutifs dans la chalne principale # non substi- 
tuf ou substitue par des groupements hydroxyle et pouvant 
comporter en outre des atomes d^xygfcrie, d 1 azote, de soufre, 1 
a 3 cycles aroma tiques et/ou heterocycliques ; les atomes 
d'oxyg&ne, d* azote et de soufre etant presents sous forme de 
grouperaent ether ou thioether, sulfoxyde, sulfone, sulfonium, 
amine, alkylamine, alkenylamine, benzylamine, oxyde d , amine, 
ammonium quaternaire, amide, imide, alcool, ester et/ou ure- 
thane, ces polymferes et leur procede de preparation sont 
decrits dans le brevet fran$ais 2.162.025, 

b) les polymfcres contenant des motifs de formule 

-A-Z 1 -A-Z 1 - (II) 
dans laquelle A designe un radical comportant deux fonctions 
amine et de preference piper azinyle, 

et Z x designe le symbole B x ou B^ et il signifie au moins une 
fois le symbole B^; B 1 designe un radical bivalent qui est un 
radical alkylSne ou hydroxyalkylSne a chalne droite ou rami- 
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fi6e ayant jusqu'a 7 atomes de carbone consecutifs dans la 
chalne principale, est un radical bivalent qui est un 
radical alkylSne a chalne droite ou ramifiee, ayant jusqu'a 7 
atomes de carbone consecutifs dans la chaine principale, non 
substitue ou substitue par un ou plusieurs radicaux hydroxyle 
et interrompu par un ou plusieurs atomes d f azote, l'atome 
d 1 azote etant substitue par une chatne alkyle ayant de 1 a 4 
atomes et de preference 4 atomes de carbone, interrompue 
eventuellement par un atome d'oxyg&ne et coraportant €ven- 
tuellement une ou plusieurs fonctions hydroxyle^ 

Les pplym$res de formule (II) et leur procgdg de prepara- 
tion sont decrits dans la demande de brevet frangais 2„ 280^361- 

c) Les produits d 'alcoylation avec les halogenures 
d'alcoyle et benzyle, tosylate ou mesylate d'alcoyle infer ieur 
et les produits d'oxydation des polymer es de formule (I) et 
(II) ci-dessus indiqufis sous a) et b) . 

5) Les polyamino polyamides reticules eventuellement 
alcoyies choisis dans le groupe forme par au rooins un polym&re 
reticule obtenu par reticulation d'un polyamino-polyamide (A) 
prgparg par polycondensation d'un compost acide avec une 
polyamine. Le compost acide est choisi parmi (i) les acides 
organiques dicarboxyliques, (ii) les acides aliphatiques mono 
et dicarboxyliques a double liaison; (iii) les esters des 
acides prgcites, de preference les esters d'alcanols infe- 
rieurs ayant de 1 a 6 atomes de carbone; (iv) les melanges de 
ces composes. La polyamine est choisie parmi les polyalcoy- 
l&ne-polyamines bis-primaires, mono- ou bis-secondaires, 0 a 40 
moles % de cette polyamine peuvent Stre remplacges par une 
amine bisprimaire, de preference 1 1 ethyldnediamine ou par une 
amine bis-secondaire de preference la piperazine et 0 a 20 
moles % peuvent §tre remplacges par 1 'hexamethylSnediamine. La 
reticulation est r£alis£e au moyen d f uh agent reticulant (B) 
choisi parmi les epihalohydrines, les diepoxydes, les dianhy- 
drides, les anhydrides non satur6s, les derives bis insaturgs, 
dans des proportions de 0,025 a 0,35 mole d'agent reticulant 
par groupement amine du polyamino polyaraide (A). Ces polym&res 
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et leur preparation sont decrits plus en detail dans le brevet 
frangais n° 2.252.840. 

L^lcoylation eventuelle est effectu€e avec du glycidol, 
de I'oxyde d'ethyl&ne, de l'oxyde de propylene on l'acryl- 
amide. 

Les polyamino polyamides (A) eux-m§mes sont ggaleraent 
utilisables selon l'invention. 

6) Les polyamino polyamides reticules obtenus par la 
reticulation d f un polyamino polyamide (A ci-dessus dficrit) au 
moyen d'un agent r§ticulant choisi dans JLe groupe forme par : 

(1) les composgs choisis dans le groupe forme par (1) les 
bis halohydrines 

(2) les bis azStidiniura, (3) les bis haloacyles diamines, 
(4) les bis halogSnures d'alcoyles; 

(II) les oligomSres obtenus par reaction d'un compose (a) 

choisi dans le groupe forme par (1) les bis halohydrines , (2) 

les bis azetidinium, (3) les bis haloacyles diamines , (4) les 

bis halogenures d f alcoyles, (5) les epihalohydrines (6) les 

diepoxydes, (7) les derives bis insatur£s, avec un compose (b) 

qui est un compose bifonctionnel rgactif vis-a-vis du compose 
(a) . 

(III) Le produit de quaternisation d'un compose choisi 
dans le groupe forme par les composes (I) et les oligomer es 
(II) et comportant un ou plusieurs groupements amines ter- 
tiaires alcoylables totalement ou partiellement avec un agent 
alcoylant (c) choisi de preference dans le groupe forme par 
les chlorures, bromures, iodures, sulfates, mesylates et 
tosylates de methyle ou d^thyle, le chlorure ou bromure de 
benzyle, l'oxyde d 1 ethylene, I'oxyde de propylene et le gly- 
cidol, la reticulation etant realisee au moyen de 0,025 H 0,35 
mole, en particulier.de 0,025 a 0,2 mole et plus particuliS- 
rement de 0,025 a 0,1 mole d f agent reticulant par groupement 
amine du polyamino polyamide. 

£es reticulants et ces polyra£res ainsi que leur procede 
de preparation sont deer its dans la demande frangaise 2.368.508. 

7) Les derives de polyamino polyamides resultant de la 
condensation d'une polyalcoylSne polyamine avec un acide 
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polycarboxylique suivie d'une alcoylation par des agents 
bifonctionnels tels que les copolym&res acide adipique-di- 
alcoylaminohydroxyalcoyl-dialcoylSne triamine dans lesquels le 
radical alcoyle comporte 1 H 4 atomes de carbone et d€signe de 
preference methyle, ethyle, propyle, deer its dans le brevet 
fran<jais 1.583.363* 

Les composes permettant d'obtenir des r£sultats particu- 
liSrement interessants sont les copolym&res aclde adipique- 
dimgthylamino hydroxy-propyl-diethylfcnetriamine vendus sous 
les denominations Cartaretine F, P 4 ou F Q par la societe 
SANDOZ. 

8) Les polymSres obtenus par reaction d'un polyalkylSne 
polyamine comportant deux groupements amine primaire et au 
moins un groupement amine secondaire avec un acide dicarbo- 
xylique choisi parmi l f acide diglycolique, et des acides 
dicarboxyliques aliphatiques satur€s ayant 3 I 8 atomes de 
carbone. Le rapport molaire entre la polyalkylfene polyamine et 
I'acide dicarboxylique. etant compris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; 
le polyaroide en resultant etant araene h reagir avec I'epichlor- 
hydrine dans un rapport molaire d 1 epichlorhydr ine par rapport 
au groupement amine secondaire du polyamide compris entre 

0,5 : 1 et 1,8 : 1; cit€s dans les brevets EDA 3.227.615 et 
2.961.347. 

Les polym^res particuliferement interessants sont ceux 
vendus sous la denomination HERCOSETT 57 par la Societe 
Hercules Incorporated sous la denomination PD 170 ou DELSETTE 
101 par la Societe HerculSs dans le cas du copolymSre d f acide 
adipique : epoxypropyl diethylSne-triamine. 

9) Les cyclopolym&res ayant un poids moieculaire de 
20.000 a 3.000.000 tels que les horaopolym&res comportant comme 
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constituant principal de la cha£ne, des unites r€pondant a la 
formule (III) ou (III') 



(CH ) p 

/ \ 
(IIIU(CH 2 ) R»C CR 
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i 

CH, 
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dans laquelle t et t sont ggaux a 0 ou 1 et £ + t » 1. R" 
dgsigne hydrogSne ou methyle, Ret R' dgsignent indgpendarament 
l'un de l'autre, un groupement alcoyle ayant de 1 a 22 atomes 
de carbohe, un groupement hydroxyalcoyle dans lequel le groupe 
ment alcoyle a de preference 13 5 atpmes de carbone, un 
groupement amidoalcoyle infgrieur et oil R et R" peuvent desi- 
gner conjointement avec I'atome d' azote auquel ils sont rat- 
t ach€s des groupement s hgterocycliques tels que piper idinyle 
ou morpholinyle, ainsi que les copolymSres compprtant des 
unites de formule III ou III' et, de preference, des unites 
derivees d^crylamide ou de diacetone acrylamide, Y*" est un 
anion, tel que bromure, chlorure, acetate, borate, citrate, 
tartrate, bisulfate, bisulfite, sulfate, phosphate. 

Parmi les polymer es d* ammonium quaternaires du type 
ci-dessus definis, ceux qui sont plus particuli&rement prefe- 
rs, sont 1 ■homopolymSre de chlorure de dimethyl diallyl 
ammonium vendu sous la denomination MERQDAT 100 ayant un poids 
moieculaire inferieur a 100.000 et le copolymfcre de chlorure 
de dimethyl diallyl ammonium et d 1 acrylamide ayant un poids 
moieculaire superieur a 500.O00 et vendu sous la denomination 
de MERQDAT 550 par la Societe MERCK. 

Ces polymires sont decrits dans le brevet frangais 
2.080.759 et son certificat d'addltion n° 2.190.406. 

10) Les polyaramoniums quaternaires de formule 
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R 2 



?3 

% 
R 4 



B 



(IV) 



ofc R 1# et R 2/ et R 4 ggaux ou diffgrents reprgsentent des 
radicaux aliphatiques, alicycliques ou arylaliphatiques con- 
tenant au maximum. 20 atomes de carbone ou des radicaux hydro- 
xy-aiiphatiques infgrieurs, ou bien R- et R 0 et R, et R, 
ensemble ou sgpargment constituent avec les atomes d 1 azote 
auxquels ils sont attaches # des hgtgrocycles contenant €ven- 
tuellement un second hgtgroatome autre que l 1 azote , ou bien 
R l' R 2' R 3 et R 4 * e P*£sentent un groupement 



- CH 2 - 



CH 



R' 4 dgsignant 



R 



' 3 R f 3 dgsignant hydrogSne ou alcoyle infgrieur 



R 1 



-CN? 



O 
I! 



O 
U 

- c - 



R' 



N 
\ 



R 1 



- C - OR 1 



O 
II 

- C - 



o 
H 

5 - C - O - R f ? - D; 

O 
W 

- C - NH - R f ? - D 

R' 5 dgsignant alcoyle infgrieur, R' 6 dgsignant hydrog&ne ou 
alcoyle infgrieur, R* ? dgsignant alcoylene, D dgsignant un 
groupement ammonium guaternaire. A et B peuvent reprgsenter 
des groupements polyrogthylgniques contenant de 2 a 20 atomes 
de carbone, pouvant §tre lingaires pu raraifigs, saturgs ou 
insaturgs et pouvant contenir, intercalgs dans la chatne 
principale, un ou plusieurs cycle (s) aromatique (s) tel (s) que 
le groupement 
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(o, m ou p) 

un ou plusieurs groupement(s) -CH 2 - Y - CH 2 ~ avec Y dSsignant 
Q, S, SO, S0 2 , 

R f 9 O 

- S - S - H- # ^i. - CH - NH - C - NH -, 

R'q A» 9 OH 

O O 
II \\ 

- C - N - ou -C-O- 

I 

R > 

avec dgsignant un anion dgrivg d'un acide mineral ou 

organique, R' g dgsignant hydrogSne ou alcoyle infgrieur, R' 9 
dgsignant alcoyle infgrieur ou bien A et R 1 et R 3 formant avec 
les deux atomes d f azote auxquels ils sont attaches , un cycle 
pipgrazinique; en outre si A designe un radical alcoylSne ou 
hydroxyalcoyl£ne lingaire ou ramif ig, saturg ou insaturg, B 
peut ggalement designer un groupement : 

- (CH 2 f n CO - D - OC - < CH 2^ n dans le^uel D designe 

a) un reste de glycol de formuie -O-Z-O-odZ designe un 
radical hydrocarbon^ lingaire ou ramif ig ou un groupement rg- 
pondant aux formules r 

-/CH 2 - CH 2 -O^— CH^ - CH^ - ou -4 CH 2 -CH-0 CH^CH — 



ch 3 y y CH 3 

oft x et y dgsignent un nombre entier de 1 h 4 reprgsentant un 
degrg de polymgrisation dgf ini et. unique ou un nombre quel- 
conque de II 4 reprgsentant un degrg de polymgrisation moyen; 

b) un reste de diamine bis-secondaire tel qu'un dgrivg de la 
pipgrazine, 

c) un reste de diamine bis-primaire de formuie : - NH-Y-NH-oH 
Y dgsigne un radical hydrocarbong lingaire ou ramif ig ou le 
radical bivalent -CH 2 -CH 2 -S-S-CH 2 -CH 2 ~, 

d) un groupement urgylene de formuie -NH-C0-NH-; 

-n est tel. que la masse molgculaire soit ggngralement comprise 
entre 1.000 et 100.000. X - dgsigne un anion. 

Des polymferes de ce type sont dgcrits, en particulier, 
dans les brevets frangais 2.320.330; 2.270.846, les demandes 
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francaises 2.316.271 et 2.336.434, 2.413.907 et les brevets 
des EDA 2.273.780, 2.375.853, 2.388.614, 2.454.547, 3.206.462, 
2.261.002, 2.271.378. 

D'autres polyraSres de ce type sont decrits dans les 
brevets des EOA 3.874.870, 4.001.432, 3.929.990, 3.966.904, 
4.005.193, 4.025.617, 4.025.627, 4.025.653, 4.026.945, 
4.027.020. 

11)- HomopolyraSres ou copolyraSres d§riv6s d'acides acry- 
lique ou mSthacrylique et comportant au moins un motif : 

f 1 fi fi 

— CH - C , — CH C ou — CH 0 C 

I I 2 I 

c=o C=0 OO 

A 1 1 

0 0 NH 



! 1 



A A A ^ 

y\ R 4 R 2- %- R 4 

R s R 6 ' * 3 & k 3 

dans lequel R x <>st H ou CH 3 ; 

A est un groupe alcoyle lingaire ou rainifig de 1 U 
atomes de carbone ou un groupe hydroxyalcoyle de 1 a 4 atomes 
de carbone. 

R 2' R 3' R 4 identiques ou diffgrents d£signent un groupe 
alcoyle , ayant 1 a 18 atomes de carbone ou un groupe benzyle. 

R 5' R 6 : d ^signent H ou alcoyle ayant 116 atomes de 
carbone, 

X d§signe m^thosulfate, halog&ne tel que chlore, brome, > 

Le ou les comonomares utllisables appartiennent E la 
famille de ;1* acrylamide, m€thacrylamide, diac€tone acryl- 
amide, acrylamide et mgthacrylamide substituSs a I 9 azote par 
des alcoyls infgrieurs, esters d'alcoyls des acides acrylique 
et mSthacrylique, la vinylpyrrolidone, les esters vinyliques, 

A titre d'exemple on peut citer : 
les produits r€f&:enc§s sous les noms de Quaternium 38 , 37, 
49 , 42 dans le Cosmetic Ingredient Dictionary 

- les copolymSres d f acrylamide et de b6ta mSthacryloyl- 
oxy€thyl trim€thylammonium m6tho sulfate vendu sous les deno- 
minations Reten 205, 210, 220 et 240 par la SociSt§ HerculSs, 
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- le copolymSre d f ami noethylacry late phosphate/acrylate 
vendu sous la denomination Catrex par la Societe National 
Starch, 

- les copolym&res cationiques gref fgs et reticul€s ayant 
un poids moieculaire de 10.000 a 1.000.000 et de preference de 
15.000 H 500.000 resultant de la copolymgrisation : 

a) d'au moins un raonomSre cosmetique, 

b) de methacrylate de dim ethyl aminoethyle, 

c) de polyethylene glycol, et 

d) d'un reticulant poly insature, 

d^crit dans le brevet fran$ais 2.189.434. 12) Les polymSres de 
yinylpyrrolidone et de vinylimidazole quaternaires tel que par 
exemple le LDVIQDAT FC 905 vendu par la Societe BASF. 
13) Les polymSres cationiques silicones comme par exemple 
ceux decrits dans les demandes europeennes 17 121 et 
17 122, dans le brevet US 4.185.087, les demandes de brevet 
japonaise 80 66506 et autrichienne 71.01171, ou encore ceux 
cites dans le dictionn^ire CTFA sous la denomination" de 
LAMOD IME TH ICONE , tel que le produit commercialise, en melange 
avec d'autres ingredients sous le nom "d 1 emulsion cationique 
DOW CORNING 929". 

D'autres polyraSres cationiques utilisables sont les poly- 
alkylfenes imines et en particulier les polyethylfeneimines, les 
polymSres contenant dans la chalne des motifs vinylpyridine ou 
vinylpyridiniura, les condensats de polyamines et d'epichlor- 
hydrine, les polyureylenes quaternaires, les derives de chi- 
tine. 

Les polymer es anioniques sont des polymSr es comportant 
des groupements derives d'acide carboxylique, sulfonique ou 
phosphorique et ont un poids moieculaire compris entre environ 
500 et environ 5.000.000. Ces polymer es sont des polym&res 
solubles dans l»eau cette solubilite pouvant §tre obtenue par 
neutralisation des groupements acides par un alcali comme la 
soude, la potasse, l'ammoniaque ou une amine comme la mono- 
di- ou triethanolamine, l'amino-2 methyl-2 propanol, ou 1 
•amino- 2 methyl-2 propariediol-1,3, la mono-, di- ou triethyl- 
amine, la mono-, di- ou tripropylamine, l'isopropylamine. 
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Les groupements carboxyliques sont apportgs par des raono- 
ou diacides carboxyliques insatur£s tels que ceux r§pondant a 
la formule : 

COOH 

(VI) 





dans laquelle n est un norabre entier de 0 a 10, A d£signe un 
groupement methylene, even tuel lenient reliS a l'atome de carbone 
du groupement insature ou au groupement methylene voisin 
lorsque n est sup£rieur a 1 par l f intermgdiaire d'un h6t£- 
roatome tel que oxygfcne, soufre, R^ d§signe un atorae d'hy- 
drog§ne, un groupement phgnyle, benzyle,R 2 dgsigne un atorae 
d'hydrog&ne, un groupement alcoyle inf§rieur, carboxyle, R^ 
d£signe un atome d'hydrogdne, un groupement alcoyle inf£rieur, 
un groupement -CH 2 -C00H, phgnyle, benzyle^ 

Dans la formule pr£cit€e un radical' alcoyle inf&rieur dg- 
signe de preference un groupement ayant 1 a 4 atomes de car- 
bone et en particulier. methyle, ethyle 

Les polym&res anioniques contenant des groups carboxy- 
liques pr6f€r£s selon 1 'invention sont : 

A) les homo- ou copolym&res d'acide acrylique ou mStha- 
crylique ou leurs sels et en particulier les produits vendus 
sous les denominations VERSICOL E ou K par la Societe ALLIED 
COLLOID, ULTRAHOLD 8 par la Societe CIBA GEIGY, DARVAN n° 7 
par la Societe Van der BILT; les copolymSres d'acide acrylique 
et d f acrylamide vendus sous la forme de leur sel de sodium 
sous les denominations RETEN 421, 423 ou 425 par la Society 
HERCULES; les sels de sodium, d'acides polyhydroxycarboxy- 
liques vendus sous la denomination HYDAGEN P pea: la Society 
HENKEL; 

B) les copolymer es des acides acrylique ou methacryligues 
avec un monoraSre monoethyienique tel que l 1 ethylene, le 
styrSne, les esters vinyliques, allyliques, les esters d'acide 
acrylique ou mgthacrylique, eventuellement greffSs sur un 
polyalcoyl&ne glycol tel que le polyethylene glycol et €ven- 
tuellement r€ticuies. De tels polymSres sont deer its en parti- 
culier dans le brevet fran9ais 1,222.944 et la demande alle- 
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mande 2.330.956; les copolymeres de ce type comportant dans 
leur chalne un motif acrylamide Sventuellement N-alcoyie et/ou 
hydroxyalcoyie tels que dgcrits notamment dans les deraandes de 
brevets luxembourgois 75370 et 75371 ou proposes sous la 
denomination QUADRAMER 5 par la Societe American Cyanamid; 

C) les copolymSres derives d'acide crotonique tels que 
ceux comportant dans leur chatne des motifs acetate ou propio- 
nate de yinyle et eventuellement d'autres monomSres tels que 
esters allylique ou methallylique, ether vinylique, ou ester 
vinylique d f un acide carboxylique sature lin§aire ou ramif i€ a 
longue chalne hydrocarbonSe tels que ceux comportant au moins 
5 atomes de car bone, ces polymSres pouvant eventuellement §tre 
greff€s et reticules ou encore un ester vinylique, allylique 
ou methallylique d f un acide carboxylique A-ou (i-cyclique. De 
tels polym^res sont d&jrits entre autres dans les brevets 
frangais 1.222.944, 1.580„545; 2.265.782, 2.265.781; 1.564.110 
et dans la demande de brevet fransais 2.439.798. Des produits 
commerciaux entrant dans cette classe sont les resines 
28-29-30, 26-13-14 et 28-13-10 vendues par la Societe National 
Starch. 

D) Les polymfcres d€riv€s d'acides ou d f anhydrides raa- 
leique, fumarique, itaconique avec des esters vinyliques, des 
others vinyliquies, des halogenures vinyliques, des derives 
phenyl vinyliques, 1» acide acrylique et ses esters; ces poly- 
m&res peuvent Stre ester if ies. De tels polym&res sont d€crits 
en particulier dans les brevets des E.U.A. 2.047.398, 
2.723.248, 2.102.113, le brevet britannique 839.805 et notam- 
ment ceux vendus sous les denominations GANTREZ AN ou ES par 
la Societe General Anilin ou EMA 1325 par la Societe MONSANTO. 
Des polymSres entrant egalement dans cette classe sont les 
copolyraSres d'anhydrides maieique, citraconique, itaconique et 
d f un ester allylique ou methallylique comportant eventuelle- 
ment un groupement acrylamide ou methacrylaraide ou d'une 
c(-oiefine, des esters acryliques ou methacryliques , des 
acides acrylique ou niethacrylique ou la vinylpyrrolidone dans 
leur chatne, les fonctions anhydrides sont monoesterifiees ou 
monpamidifiees, decrits dans les demandes de brevet fran^ais 
76.13929, 76 20917 de la demanderesSe. 
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E) Les polyacrylamides comportant des groupements carbo- 
xylates. 

Les polym&res comprenant les groupements sulfoniques 
sont des polym&res comportant des motifs vinylsulfonique, 
styrdne sulfonique, lignosulfonigue ou naphtalfcne sulfonique. 
Ces polymSres sont notamment choisis parmi : 

- les sels de I'acide polyvinylsulfonique ayant un poids 
molficulaire compris entre environ 1000 et iOO.000 ainsi que 
les copolymSres avec un comonomSre insaturg tel que les acides 
acrylique ou methacrylique et leurs esters ainsi que les 
acrylamide ou methacrylaraide substitues ou non, les esters 
vinyliques, les Others vinyliques et la vinylpyrrolidone. 

- Les sels de I'acide polystyrene sulfonique tels que les 
sels de sodium vendus sous la denomination Flexan 500 ayant un 
poids raoleculaire d'environ SOO.OOO, ou sous la denomination 
Flexan 130, ayant un poids moiepulaire d f environ 100,000 par 
la SociStg National STARCH. De tels composes sont dgcrits 
notamment dans le brevet frangais 2.198.729. 

- Les sels de metaux alcalins ou alcalino terreux des 
acides sulfoniques derivant de la lignine et, plus particu- 
liSrement les lignosulfonates de calcium ou de sodium tels que 
le produit vendu sous la denomination Marasperse C-21 par la 
Societe American Can Co et ceux en C 1Q 3C 14 vendus par la 
Societe AvQbSne. 

- Les polym&res contenant des motifs acide alkylnaphta- 
l&ne sulfonique salif i€s tels que le sel de sodium vendu sous 
la denomination Darvan n° 1 par la Societe Van der Bilt. 

On peut egalement utiliser des polyra&res amphotSres soit 
avec un polymSre cationique vrai, soit avec un polymdre anio- 
nique vrai tels que definis ci-dessus. 

On appellera polymSre cationique ou anionique vrai, des 
polym&res comportant respectivement uniquement des groupements 
cationiques ou anioniques, par opposition aux polym&res am- 
photSres comportant des groupements cationiques et anioniques. 

Les polym&res amphot&res sont constitues de motifs A et B 
r§partis statistiquement dans la chalne polymfere oil A d€signe 
un motif derivant d'un monom&re comportant au moins un atome 
d 1 azote basique et B dgsigne un motif derivant d'un monomSre 
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acide comportant un ou plusieurs groupemehts carboxyliques ou 
sulfoniques ou bien A et B peuvent designer des groupements 
dSrivant de monomdres zwittgrioniques de carboxybStaine ; 

A et B peuvent ggalement designer une chaine polymer e 
cationique comportant des groupements amine secondaire, ter- 
tiaire ou quaternaire, dans laquelle au moins l'un des grou- 
pements amine porte un grouperaent carboxyliques ou sulfonique 
reli€. par l'intermSdiaire d'un radical hydrocarbons ou bien A 
et B font partie d'une chatne d f un polyraSre h motif ethylene 
alpha, b£ta-dicarboxylique dont l f un des groupements carboxy- 
lique a €t§ anient & rSagir avec une polyamine comportant un ou 
plusieurs groupements amine primaire ou secondaire. 

Ces polym^res amphot&res sont plus particuli&rement 
choisis parmi : 

(1) les polym&res resultant de la copolym§risation d'un 
monom&re dSriv€ d'un compost vinylique portant un groupement 
carboxylique tel que plus particuliSrement 1' acide acrylique, 
l*acide mSthacrylique,- 1' acide malglque, l*acide alphachlora- 
crylique, et d'un monomdre basique d§riv€ d'un composS viny- 
lique substitu€ contenant au moins un atome d v azote basique 
tel que plus particuli&rement les dialkylaminoalkylraSthacry- 
late et aery late , les dialkylciminoaikylmgthacrylamide et 
acrylaraide. De tels composes sont dgcrits dans le brevet 
amiricain n° 3- 836-537. 

(2) Les polymdres comportant des motifs dgrivant 

a) d'au moins un monomer e choisi parmi les acrylamides ou 
mgthacrylamides substitu€s a 1' azote par un radical alkyle, 

b) d'au moins un monomdre acide contenant un ou plusieurs 
groupements carboxyliques r€actifs, et * 

c) au moins un monom&re basique tel que des esters a 
substituants amines primaire, secondaire, tertiaire et/ou 
quaternaire des acides acrylique et mgthacrylique et le pro- 
dixit de quaternisation du mSthacrylate de dim§thylamino£thyle 
avec le sulfate de dim€thyle ou diSthyle. Ces polym&res sont 
dgcrits dans la demande de brevet frangais 2.180.006 de 
National Starch. 
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• (3) Les polyamino polyaraides reticulgs ddcrits ci-dessus sous 
(5) et (6) alcoyl§s partiellement ou totalement par action 
d'acide acrylique, d*acide chloracgtique ou d'une alcane 
sultone et leurs sels dgcrits dans les brevets 2.252,840 
et 2.368.508. 

4) Les polymer es comportant des motifs zwitterioniques de 
formule : 




(VII) 



dans laquelle R 1 d€signe un groupement insatur6 polym&risable 
tel gu'un groupement acrylate, m§thacrylate , acrylamide ou m§- 
thacrylamide, x et y repr€sentent un norabre entier de 1 a 3, 
R 2 et R 3 ^^P^Ssentant hydrog&ne, mSthyle, €thyle ou propyle, R 4 
et R 5 reprSsentant un atome d'hydrogSne ou un radical alkyle 
de telle fagon que la somrae des atomes de carbone dans R 4 et 
R 5 ne d€passe pas 10* 

Les polymSres comprenant de telles unitgs peuvent 6gale- 
ment coraporter des motifs derives de monomdres non zwitterio- 
niques tels que la vinylpyrrolidone, I 1 acrylate ou le m§tha- 
crylate de dim€thyle ou de digthylaminoSthyle ou des alkylacry- 
lates ou m£thacrylates, des acrylamides ou m£thacrylaraides ou 
1* acetate de vinyle. 

5) Les polym&res d&:iv£s du chitosane comportant des 
motifs raonomSres rSpondant aux formules suivantes : 
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dans lesquelles le rootif A est present dans des proportions 
comprises entre O et 30%, B est present dans des proportions 
comprises entre 5 et 50% et C est present dans des proportions 
comprises entre 30 et 90%. Dans la formule C, R repr€sente un 
radical de formule : 



dans laquelle si a = 0, R g , R ? et Rg identigues ou diff&rents, 
repr€sentent chacun un atome d'hydrog^ne, un reste mSthyle, 
hydroxyle, ac€toxy ou amino, un reste monoalcoylaraine ou un 
reste dialcoylamine §ventuellement interrompus par un ou 
plusieurs atomes d f azote et/ou £ventuellement substitugs par 
un ou plusieurs groupes amine, hydroxyle, carboxyle, alcoyl- 
thio, sulfonique, un reste alcoylthio dont le groupe alcoyle 
porte un reste amino, l'un au moins des radicaux R gf R ? et R Q 
Stant dans ce cas uh atome d'hydrogdne; ou n est €gal £1 1, 
auguel cas R g , R 7 et Rg repr€sentent chacun un atome d' hydro- 
g&ne, ainsi que les sels formes par ces comjfosgs avec des 
bases ou des acides. 

6) Les polymSres comportant des motifs de formule (VIII) et 
dScrits dans le brevet frangais 1.400.366. 
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dans laquelle R represente un atome d'hydrogene, un radical 
CH 3 0-, CH 3 CH 2 0-, phenyle, R ± designe de 1 'hydrogene ou un 
radical alcoyle infer ieur tel que mSthyle, €thyle, R 2 dSsigne 
de 1 'hydrogene ou un radical alcoyle infer ieur tel que m£thyle, 
gthyle, R 3 dSsigne un radical alcoyle infer ieur tel que me- 
thyle, ethyle ou un radical repondant a la forraule : 

- R 4 - N=(R 2 ) 2 , 
R 4 repr£sentant un groupement 

-CH 2 -CH 2 - f -CH 2 -CH 2 -CH 2 -, -CH^CH- 

CH 3 

ainsi que les homologues superieurs de ces radicaux et conte- 
nant jusqu f & 6 atomes de carbone* 

7) Des polymeTes amphotSres derives des polym&res catio- 
niques decrits sous (4) ci-dessus obtenus par action de l f a- 
cide chloracStique ou le chlorac§tate de sodium sur lesdits 
composes. 

La pr§sente invention concerne des compositions pressuri- 
sees a base de polymeres cationique et anionique, caracteri- 
sees par le fait qu'au moins un des polymeres cationique ou 
anionique est moussant dans l f eau, ces polymeres etant pre- 
sents dans un milieu solvant contenant de l'eau dans les 
proportions telles qu'I l'air libre il se forme une mousse 
eph§m§re au contact des cheveux. 

On entend par polymer e moussant conforme 3 l 1 invention un 
polymSre qui en solution dans l f eau donne selon le test de 
Ross Miles (norme AFNOR T 73 404 modifiee en temperature et 
ef fectue" £ 20°C) , une hauteur de mousse superieure a 1 cm et 
aprSs pressurisation de la solution une quality de mousse 
telle que sa masse volumique soit inferieure a 0,4 et de 
preference inferieure a 6,25 g/cm3_ 
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Ces tests sont effectues sur des compositions preparers 
de la fagon suivante : 

le polymSre cationique ou anionique. est mis en solution 
uniquement dans de I'eau demineralisee de rgsistivite supe- 
rieure Si 300.000 ohms" 1 I raison de 0, 5 g de matiSre active 
pour 100 g de solution si la viscosity est inf^rieure H 20 
cps; si la viscbsite est super ieure k 20cps on utilise une 
concentration infgrieure & 0,5% de matiSre active. Dans le cas 
oil les polymSres ne sont pas pr§sent§s & l'etat pur dans la 
forme commercials une certaine quantity d'alcool ou d 1 autre 
solvant peut §tre in€vitableraent prSsente la mesure etant 
tou jours effectuie pour une presence de 0,5 g de matidre 
active pour 100 g de solution contenant dans ce cas egaleraent 
une certaine quantity de solvant autre que l*eau. Dans le cas 
de polym^res anioniques insolubles ou peu solubles dans l f eau 
ceux-ci sont neutralises a 100% par l 1 amino- 2 methyl-2 
propanol-1. Cette solution est soumise au test de Ross Miles 
reference ci-dessus. 

Pour le test de la mesure de la masse volumique on condi- 
tionne chaque solution de polymere a 0,5% dans un boitier 
aerosol constitu§ d'un boitier aluminium monobloc de col ogive 
(45 x 128) avec une valve Precision P73 sans tube plongeur et 
ayant un poussoir dif fuseur axial pour coupelle conique 
(021550). Ce bottier aerosol est rempli & raison de 90 g de 
solution & 0,5% de polymSre et 10 g de gaz propulseur Fr^on 
P12 ou dichlorodifluoromethane. 

La manipulation est effectuee 24 heures apr£s la pressu- 
risation des aerosols en salle conditionn^e 3l 20°± 1°C # le 
materiel et l'Schantillon etant £ cette meme temperature. On 
godet cylindrique est pese vide (soit PI son poids) puis 
directement rempli de la mousse produite par 1* aero sol. Chaque 
boitier aerosol est bien agite avant l^mploi de fagon a 
emulsionner le gaz propulseur P 12. 

Pour une repartition uniforme de la mousse dans le godet, 
les aerosols sont utilises tSte en bas dans un mbuvement 
tournant et r6gulier. 
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D&s la fin de I 1 expansion de la mousse, on arase immedia- 
tement et rapidement 1 I'aide d'une spatule large et on pSse a 
nouveau le godet (P2 son poids) . 

On determine la masse volumique de la mousse selon la 
formule suiyante : 

masse volumique a 20 °C = P2 - PI 

V 

(V etant le volume du godet) . On ef fectue trois determinations 
pour chaque polymgre, la valeur retenue etant la valeur mo-* 
yenne de ces determinations (en g/cm3) . 

Le milieu solvant utilise pour les compositions conformes 
^ l» invention doit permettre apr§s expansion a I'air libre de 
la composition la formation d'une mousse ephemfcre au contact 
des cheveux. 

Ce milieu solvant est de preference constitue par de 
l'eau et peut contenir eventuellement des solvant s cosmetj.- 
quement acceptables choisis parmi les monoalcools tels que les 
alcanols ayant 1 a 8 atomes de car bone comme l'ethanol, l'isq- 
propanol, I'alcool benzylique, I'alcool pheny 1 ethyl ique; les 
polyalcools tels que les alcoylSneglycols, comme !• ethylene- 
glycol, le propylfeneglycol, le glycerol; les ethers de glycol 
tels que les mono-, di- et triethyl&ieglycol monoalcoyiethers 
comme par exemple 1 'ethylSneglycol monoethyl ether , le diethy- 
l&neglycol monoethyl ether ? les esters comme 1 'acetate de 
monom ethyl ether de 1 •ethylSneglycol , l» acetate de monoethyl - 
ether de I'ethylSneglycol; les esters d'acide gras et d'alcool 
inferieur comme le myristate ou le palmitate d'isopropyle 
utilises seuls ou en melange. Ces solvants s'ils sont presents 
doivent permettre l'obtention d'une mousse repondant au cri- 
tgre de selection des polymSres moussants susmentionnes. En 
particulier, la hauteur de mousse de la solution selon le test 
de Ross Miles doit §tre superieure a 1 cm et la masse volumi- 
que de la mousse resultante de la solution pressurisee doit 
Stre inferieure a 0,4 et de preference inferieure a 0,25 
g/cm3. 

Ce? resultats peuvent etre.obtenus notamment lorsque les 
monoalcools mentionnes ci-dessus sont presents dans des quan- 
tites ne depassant pas 50% et de preference inferieure a 30% 
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en poids par rapport au poids total de la composition (ne 
contenant pas les propulseurs) et lorsque les ethers de glycol 
et/ou les esters sont presents dans des quantites ne depassant 
pas 15% en poids par rapport au poids total de la composition 
(ne contenant pas le propulseur) . 

Selon un mode de realisation particulier, on utilise 
prSfSrentiellement de l-'eau sans autre solvant et'l'on ajoute 
des solvants notarament lorsque la masse volumique de la mousse 
de la solution pressuris€e du polyraSre cationique ou anionique 
s§lectionng dans l"eau est inferieure a 0,25 g/cm3. 

Outre le polyragre cationique et le polymSre anionique, la 
composition peut ggalement contenir des adjuvants habituelle- 
ment utilises en cosraetique et qui en eux-m§mes n'ont pas de 
pouvoir moussant tels que des colorants pouvant avoir pour 
fonction de colorer la composition elle-mgme ou les cheveux, 
des conservateurs, des agents sequestrants, des agents alcali- 
nisants ou acidifiants, des parfums, des silicones ou des 
agents traitants et/ou .des Electrolytes tels que de preference 
des sels de metaux alcalins. 

Comme colorants des cheveux on peut citer des colorants 
directs tels que des colorants azoiques, anthraquinoniques f 
des derives nitres de la sSrie benzenique, des indoamines, des 
indoanilines, et indophenols ou les leucod§riv£s de ces compo- 
ses ainsi que des diphgnylmSthanes, des triarylm6thanes. 

Le pH de ces solutions est en general compris entre 2 et 
12 et de preference entre 5 et 9. 

La concentration des polymSres est comprise entre 0,01 et 
10%. Lorsque la composition est plus particulierement destinee 
a Stre utilisee comme une mousse dont 1 1 application n'est pas 
suivie d f un rin$age, il est souhai table d'opErer avec des 
concentrations en polymere cationique comprises entre 0,01% et 
5% et de preference entre 0, 1 et 3% et en polymfcre anionique 
comprises entre 0,01% et 5% et de preference entre 0,1 et 3%. 

Selon un premier mode de realisation de 1" invention on 
peut utiliser un polymere cationique moussant repondant aux 
tests indiques ci-dessus. Les polymSres retenus et repondant 
aux tests sont de preference choisis parmi : 
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r les copolym&res vinylpyrrolidone-acrylate ou methacrylate 
dialkylaminoalkyle quaternise ou non tels que dScrits plus 
particuli&rement dans le brevet frangais 2.077.143. 

- Les derives dither de cellulose comportant des groupe- 
ments ammonium quaternaires comme ceux dScrits dans le brevet 
frangais 1.492.59 7 et les derives de cellulose cationiques 

- les polysaccharides cationiques dScrits en particulier 
dans les brevets amSricain 3.589.978 et 4.031.307. 

Des rSsultats particulifcrement interessants ont pu etre 
obtenus en utilisant les polyraSres cationiques vendus sous les 
denominations copolymSre 845, GAFQDAT 734, GAFQDAT 755, par la 
Societe GENERAL ANILINE, les polymSres vendus sous la denomina- 
tion J.R 125, J.R.400, L.R. 400, L.R. 30M par la Societe UNION 
CARBIDE, CELQDAT L 200, CELQUAT H. 100 par la Societe National 
STARCH, les polym&res vendus sous la denomination Jacquar C13S 
par la Society MEYHALL, COSMEDIA GUAR C261 par la Societe 
BASF. 

Les polym&res anioniques plus particuliSrement utilises 
avec ces polym^res cationiques moussants sont choisis dans un 
mode de realisation preferential parrai les polyraSres corapre- 
nant des motifs acide crotonique, acides acrylique ou metha- 
crylique ou acide sulfonique tel que plus particulifcrement les 
polymfcres acetate de vinyle/acide crotonique, eventuellement 
greffes sur un polyethylSneglycol , les copolymSres acryliques 
vendus sous la denomination ULTRAHOLD 8 par la Societe CIBA 
GEIGY, des polymethacrylates tels que le produit vendu sous la 
denomination DARVAN n° 7 par la Societe Van Der Bilt, des 
polyvinylsulfonates, des sels de sodium des acides polyhydro- 
xycarboxyliques vendus par la Societe HENKEL sous la denomina- 
tion HYDAGEN F. 

Selon un second mode de realisation on peut utiliser un 
polym&re anionique moussant avec l'un quelconque des poiymeres 
cationiques comprenant un nombre important de motifs amines 
primaires, secondaires, tertiaires et/ou quaternaires. Ce 
polymSre anionique repond dans ce cas au test de hauteur de 
mousse selon la methode Ross Miles et de masse volumique 
definis ci-dessus. 
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Les polymer es anioniques dgfinis ci-dessus ayant donn§s 
des r£sultats particuli&rement reraarquables dans cette reali- 
sation de l 1 invention , ont £tg choisis dans les groupes A, B, 
C et D ainsi que des polyacrylamides coraprenant les groupe- 
raents carboxylates d€finis ci-dessus. 

On peut citer h cet ef fet en particulier les produits 
vendus sous la denomination de r€sine 26-13-14 ou 28-13-10 par 
la Soci€t£ National Starch, les r€sines,ARIST0FLEX A ou RESINE 
TV 242 par la Society HOECHST, R€sine 28-29-30 par la Soci6t£ 
National Starch, VERSICOL E ou VERSICOL K par la Soci€t£ 
ALLIED COLLOID, ULTRAHOLD 8 par la Soci€t€ CIBA GEIGY, RETEN 
421, 423 ou 425 par la Socigtg HERCULES, GANTREZ AN 119, 139, 
149, 169 et GANTREZ ES 225, 335, 425, 435 et GANTREZ S95 par 
de la Society GENERAL ANILINE, EMA 1325 par la Soci£tg 
MONSANTO, CYANAMER A3 70 par la Soci€t€ American CYANAMID. 

Des associations des polymires anioniques moussants avec 
des polym&res cationiques plus particuliSreraent pr£fSr£s sont 
les associations avec les polym&res cationiques choisis parmi 
les polymdres derives de cellulose cationique du groupe 2, des 
cyclopolymSres du groupe 9, des polymgres cationiques du 
groupe 5, des polyammonium quaternaires du groupe 10, des 
copolymSres vinylpyrrolidone-acrylate ou mgthacrylate de 
dialkylamino alkyl du groupe .1, des polymSres quaternaires 
cationiques a base.de vinylpyrrolidone et de vinyl imidazole 
tels que le polymere vendu sous la denomination LDVIQUAT FC 
905par la ;Soci£t£ BASF. 

Selon un autre mode de realisation pr£f£r§, on associe de 
fa£pn avantageuse les polym§res cationiques moussants avec les 
polymfcres anioniques moussants pr€fgr£s dScrits ci-dessus. 

Les gaz propulseurs utilises pour pressuriser les composi- 
tions sont presents dans des proportions ne dgpassant pas 25% 
et de preference 15% par rapport au poids total de la composi- 
tion „ On peut utiliser & titre de gaz propulseur le gaz carbo- 
nique, 1* azote, l'oxyde nitreux, les hydrocarbures volatils, 
tels que le butane, l'isobutane, le propane et leurs melanges, 
les hydrocarbures chlorSs et/ou fluorSs non hydrolysables tels 
que par exemple ceux vendus sous la denomination FREON par la 
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Societe Du Pont de Nemours et appartenant en particulier aux 
classes des fluorochlorohydrocarbures tels que le dichlorodi- 
fluoromgthane ou Frgon 12 , le dichlorotetrafluoroethane ou 
Freon 114. Ces propulseurs peuvent etre utilises seuls ou en 
combinaison, on peut citer en particulier le melange de Fr6on 
114-12 dans des proportions variant entre 40 : 60 et 80 : 20. 

Un autre objet de la pr€sente invention est constitue par 
le procede de preparation d'une mousse a base de polymeres 
cationigue et anionique, 6phgm5re au contact des cheveux 
caracterisee par le fait que cette mousse est obtenue Si partir 
d'une composition telle que dSfinie ci-dessus et pressuris€e 
dans un dispositif aerosol. 

On autre objet de 1' invention est constitue par la mousse 
ainsi form§e qui est essentiellement caracterisee par le fait 
qu'elle a une masse volumique inferieure I 0,4 et de prefe- 
rence inf€rieure a 0,25, et par le fait qu'elle est ephemSre 
c'est-a-dire qu'elle disparalt trSs rapidement au contact des 
cheveux aprSs malaxage* Le temps de disparition est inferieur 
a 1 minute et de preference 30 secondes. 

Cette mousse est par ailleurs caracterisee par le fait 
qu'elle comprend des polymeres cationique et anionique parmi 
lesquels au moins l'un des polym&res cationiques ou anioniques 
r€pond aux tests definis ci-dessus en milieu aqueux. 

Un autre objet de 1 'invention est constitue par un proce- 
de de traitement des cheveux consistant a appliquer a partir 
d'un dispositif aerosol la composition telle que definie 
ci-dessus sur les cheveux sous la forme d'une mousse. 

Cette application peut 6tre suivie ou non d'un ringage. 
Lorsque cette application n'est pas suivie d f un ringage on 
peut notamment utiliser la mousse aprSs shampooing , perroa- 
nente, defrisage, coloration, decoloration ou comme produit de 
finition aprSs tout traitement capillaire. 

Lorsque l f application est suivie d'un ringage on applique 
la composition sur les cheveux pendant un temps variant de 
quelques minutes a 15 minutes puis on rince a l'eau. 

Les exemples suivants sont destines a illustrer l 1 inven- 
tion sans pour autant presenter un caractSre limitatif . A 
moins d' indication contraire, toutes les quantites de poly- 
ra&res sont exprimees en raati&re active. 
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EXEMPLE 1 
On prepare la composition suivante : 



Aristoflex A 2 g 

Merquat 100 1 g 

Acide lactigue . .-q.s.p pH = 3 

Eau q-S-P 100 g 



Cette composition est conditionn€e en aerosol en intro- 
duisant dans un boitier aluminium mbnobloc 90 g de la composi- 
tion avec 10 g de Pr6on F12. 

La masse volumique de la mousse obtenue est de 0,16 
g/cm3- 

AppliquSe sur des cheveux lav€s et apr£s malaxage, la 
mousse disparatt au bout de 30 secondes. 

Les cheveux mouillSs impregn€s de la composition se 
d6m€lent facilement et sont doux au toucher et les cheveux 
s§ch€s ont une bonne tenue. 

EXEMPLE 2 

On prepare la composition suivante : 



Gantrez ES 425 1,0 g 

Celquat L 200 _0,5 g 

2-amino 2-m€thyl 1-propanol q.s.p pH : = 6 

Eau q-s.p 1O0 g 

Le polyraSre anionique GANTREZ ES 425 a 0,5% dans l f eau 



donne selon le test Ross Miles une hauteur de mousse de 5 cm 
et la masse volumique moyenne est de 0,13 g/cm3. 

90 g de cette composition sont conditionn€s dans un 
bottier en aluminium monobloc avec 10 g de Fr€on F12„ 

La mousse form6e a partir du dispositif est appliquSe 2t 
la main sur les cheveux et disparait d£s I 1 impregnation des 
cheveux. 

Les cheveux ainsi impr§gn€s sont doux au toucher et se 
d§ra§lent facilement. Les cheveux s€ch€s sont brillants. 

La masse volumique moyenne de la mousse obtenue est de 
0,07 g/cm3. 

EXEMPLE 3 
On prepare la composition suivante : 

Quadramer 5 „ 2,0 g 

Polym&re Pi 0,5 g 
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2-amino 2-m6thyl 1-propanol q-s.p pH = 9,5 

Alcool 6thylique q-s.p 15° 

Par f urn „o, 2 g 

Eau q.s.p , 100 g 

Cette composition est conditionnge dans un boitier en 
aluminium monobloc en presence de Fr€on F12 dans les propor- 
tions de 90 g de composition pour 10 g de propulseur. 

Appliqu€e sur cheveux, cette composition pressurisie 
donne lieu a la formation d'une mousse qui disparait aprSs 
impregnation des cheveux,. 

Les cheveux traitgs et s€ch§s sont doux au toucher et se 
d6m§lent facilement. 

EXEMPLE 4 

On prepare la composition suivante : 

Versicol E13 2,0 g 

PolymSre P2 o, 5 g 

2-amino 2-m€thyl 1-propanol q.s.p pH = 9 

Eau q.s.p 100 g 

Cette composition est pressuris§e dans un dispositif 
aerosol dans des proportions de 95 g de composition pour 5 g 
d f un melange d'al canes de tension de vapeur intrins&que de 3,2 
+ 0,4 bar a 20°C. 

Cette composition donne lieu H la formation d'une mousse 
^ I'air libre, de masse volumique moyenne de 0,1 g/cm3. Appli- 
qu§e sur cheveux, elle disparait trSs rapidement et les cheveux 
trait£s et s€ch§s ont une bonne tenue et sont brillants. 

EXEMPLE 5 

On prepare la composition suivante : 

Aristoflex A, . w 2,5 g 

Gafquat 755 0,5 g 

Tr i£thanolamine q.s.p ; pH = 8 

Alcool gthylique q.s.p . . 15° 

Parfum et colorants q.s... 

Eau q.s.p 100 g 

En conditionnant cette composition comme dans l'exemple 1 
on constate la formation d'une mousse douce qui disparait au 
contact des cheveux. 
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Les cheveux 'trait€s sont doux'au toucher et ont une bonne 
tenue. 

EXEMPLE 6 
On prepare la composition suivante : 



Aristoflex A 2 g 

Luviguat PC 905 l g 

Mono£thanolamine ....q.s.p . . pH= 8 

Eau q.s.p .,100 g 



Cette composition conditionnge dans un dispositif aerosol 
comme d&rit dans I'exeraple 4 permet d'obtenir une mousse 
onctueuse qui conf&re aux cheveux trait€s douceur et facility 
de dgmelage. 

EXEMPLE 7 
On prepare la composition suivante : 



Gafquat 734 0 # 5 g 

Aristoflex A '„ i # o g 

2-amino 2-m£thyl 1-propanol q.s.p pH = 8,6 

Eau q.s.p 100 g 



Cette composition <est pressurise dans les memes condi- 
tions que celles d&rites dans I'exemple 2. Appliqu€e sur les 
cheveux elle di spar alt rapideraent et cdnf&re aux cheveux 
s€ch€s une bonne tenue aprSs mise en forme. 

EXEMPLE 8 

On prepare la composition suivante s 



Gafquat 734 1 g 

Aristoflex A. . i g 

Alcool Sthylique q.s.p 25° 

2- amino 2-mgthyl 1-propanol q.s.p.. pH = 8 

Eau q.s.p. loo g 



Cette composition est pressurisee dans les memes condi- 
tions que d€crites dans I'exemple 4. La mousse en resultant a 
une masse volumique moyenne de 0,08 g/cm3. 

Les cheveux traitgs sont doux au toucher et se d§m§lent 
faci lenient. 

EXEMPLE 9 
On prepare la composition suivante z 
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Celguat L 200 i,o g 

Hydagen F o, 5 g 

Parfum .0,1 g 

Eau q.s.p 100 g 



Cette composition est conditionn§e de la fa^on dgcrite 
dans l'exemple 1. 

La mousse en resultant disparalt trSs rapidement au con- 
tact des cheveux et leur confSre douceur, bril lance et une 
bonne tenue. 

EXEMPLE 10 
On pr§pare la composition suivante : 



Celquat L 200 0,5 g 

Ultrahold 8 m 0,5 g 

Alcool Sthylique. q.s.p w 10° 

Eau „ q.s.p 100 g 



Cette composition est pressuris^e dans un recipient en 
aluminium en utilisant comme gaz propulseur un melange de 
Frgon F12 et de Fr§on F114 dans des proportions de 70/ 30. On 
introduit dans le recipient 90 g de composition pour 10 g de 
melange de gaz propulseur. 

On obtient une mousse ayant une masse volumique moyenne 
de 0,08 g/cm3. 

Appliqu^e sur les cheveux apr&s malaxage elle disparalt 
en moins de 30 secondes. 

Les cheveux s£ch§s sont doux au toucher, se dSmelent 
facilement et ont une bonne tenue. 

EXEMPLE 11 

On prepare la composition suivante : 



Gafquat 734. 1 g 

Ar is to flex A w 1 g 

Monom6thyl§ther d"€thyldne glycol .5 g 

2- amino 2-raSthyl 1,3-propane diol q.s.p pH =8,5 

Parfum et colorants m qs 

Eau q.s.p 100 g 



On la pressurise comme indiqu§ dans I'exeraple 1. 
La mousse appliquSe sur les cheveux disparalt rapidement 
et leur confSre douceur, facilitS de dgmelage et tenue. 
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EXEMPLE 12 

On prepare la composition suivante : 

Gafquat 755 . . 1,5 g 

Darvan 7 3,0 g 

Eau. q.s.p 100 g 

Cette composition est conditionn£e corame d§crit dans 
l'exemple 1. 

Appliqu§e sur les cheveux on obtient une repartition 
uniforme et un bon demSlage. 

EXEMPLE 13 

On prepare la composition suivante : 

Celquat L 200 „ 0,5 g 

Polyvinylsulfonate de sodium 0,5 g 

Eau q-s.p 100 g 

La composition ainsi pr§paree est conditionn^e comme 
d£crit dans l'exemple 1. 

La mousse qui se forme a tine masse volumique moyenne de 
0,09 g/cm3, elle est douce et disparait rapidement au contact 
des cheveux. 

Les cheveux trait€s sont doux au toucher, se d€roelent 
facilement et ont une bonne tenue. 

EXEMPLE 14 
On prepare la composition suivante : 



Gafquat 734 1 g 

Polyvinylsulfonate de sodium. . 2 g 

Alcool €thylique q.s.p 10° 

Eau . .q.s.p„ . . . 100 g 



En la conditionnant comme d€crit dans l'exemple 1, on 
note des r§sultats similaires H ceux indiqu€s dans l'exemple 



13. 

EXEMPLE 15 
On prepare la composition suivante ; 

Celquat L 200 „ 1,0 g 

R€sine 28.29.30 0,5 g 

2-amino 2-mSthyl 1-propanol. .. .q.s.p. ..... .pH = 9 

Alcool £thylique. . . .q.s.p 5° 

Eau. q.s.p 100 g 
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Cette composition est conditionnge de la maniSre dgcrite 
dans I'exemple 1, 

La mousse qui se forme a une masse volumique moyenne de 
0,11 g/cm3 et disparalt rapidement au contact des cheveux, 

Les cheVeux traitSs uniform€ment sont brillants, se 
d§melent facilement et ont une bonne tenue. 

EXEMPLK 16 

On pr§pare la composition suivante : 



Amphomer „ 1 g 

Celguat L 200 O r 5 g 

Aminom6thyl propanol q.s .pH = 9,2 

Eau g.s 100 g 



Cette composition est conditionn^e comme d§crit dans 
I'exemple 3. 

La mousse produite lorsqu'elle est appliqu£e sur les 
cheveux disparatt trSs rapidement aprds malaxage. 

Les cheveux trait^s sont doux au toucher et se d6m§lent 
bien. . 

EXEMPLE 17 

On prepare la composition suivante : 



Amphomer 1 g 

Gafquat 734 1 g 

'Aminom£thyl propanol q„s „ „ „ .pH = 9 

Eau q„s ^ ,100 g 



La composition est conditionn€e comme d£crit dans 
I'exemple 1. 

La mousse produite disparait rapidement au contact des 
cheveux et les cheveux trait §s sont doux au toucher. 

EXEMPLE 18 
On prepare la composition suivante : 



Oltr ahold 8 O, 25 g 

JR 400. 0,25 g 

2 -ami no 2-m§thyl 1 -propanoic. q.s.p. „pH 8,5 

Eau q.s.p. 100 g 



Cette composition est conditionn€e comme dicrit dans 
I'exemple l m Appliqu^e sur les cheveux on constate des rgsul- 
tats similaires a ceux indiqu6s dans I'exemple 1. 
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EXEMPLE 19 

On prepare la composition suivante : 

Aristoflex A 0f5 g 

R§sine 28.29.30 ^,5 g 

Gafquat 755 wl g 

2- amino 2-m^thyl 1-propanol q.s.p pH 9 

Alcool §thylique q.s.p 5° 

Eau q.s.p . 100 g 

On conditionne la composition comme dScrit dans I'exemple 
4. La mousse qui se forme k I'air disparalt au bout de 30 
secondes apr£s malaxage dans les cheveux. Les cheveux trait6s 
sont brillants et doux au toucher. 

EXEMPLE 20 

On prepare la composition suivante : 

Aristoflex A X g 

Polymer PI , o,5 g 

Celquat L200 o,5 g 

2-amino 2 -methyl 1-propanol q.s.p pH 8,5 

Eau - -.q.s.p 100 g 

La composition est conditionn§e comme d£crit dans l^xeraple 
1. La mousse qui se forme a l'air libre disparalt trds rapi- 
dement aprfcs malaxage dans les cheveux. Les cheveux traitgs 
ont une bonne tenue et sont doux au toucher. 

La masse volumique moyenne de la mousse formee est de 
0,11 g/cm3. 

EXEMPLE 21 
On prepare la composition suivante : 

Aristoflex A.. 1 g 

E€raulsion cationique Dow Corning 929 ,.0,5 g 

2-araino 2-methyl 1-propanol . . q.s.p. .pH 8,5 

q.s.p 100 g 

On conditionne la composition comme indiquS dans l'exemple 

1. 

La masse volumique moyenne de la mousse qui se forme est 
de 0,08 g/cm3. Le temps de disparition dans les cheveux aprSs 

alaxage est infgrieur a 30 secondes. Les cheveux trait§s sont 
doux au toucher et ont une bonne tenue. 
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EXEMPLE 22 

On prepare la composition suivante : 

Gantrez ES 425 . ,,1 g 

Gafquat 755 0,2 g 

Chlorure de sodium 3 g 

Soude q.s.p . pH 8,6 

Parfum q„ s . 

Colorant . ...q.s. 

Conservateur q . s . 

Eau q-s.p 100 g 

Cette composition est conditionnge comme d£crit dans 
I'exemple 4. Appliquge sur les cheveux la composition pres- 
suris€e donne lieu & la formation d'une mousse onctueuse qui 
dispara£t trSs rapidement aprSs malaxage dans les cheveux. 

Apr&s 5 minutes de pose, on rince a l'eau. 

Les cheveux mouill^s sont doux au toucher et se d6m§lent 
facilement. Les cheveux sechSs sont brillants et ont une bonne 
tejiue. 

EXEMPLE 23 

On prepare la composition suivante : 

Cyanamer A 370„ 0,5 g 

JR 400 0,5 g 

Chlorure de sodium . . 2,5 g 

Acide chlorhydrique q.s.p pH 8,5 

Parfum . „ q.s. 

Colorant . . q.s. 

Conservateur .q.s, . 

Eau q.S-p 100 g 

Cette composition est conditionnfie dans un boltier en 
aluminium monobloc en presence d'un melange de Fr6on 114/12 
dans des proportions 50/50. On utilise 92 g de composition 
pour 8 g de propulseur. 

On applique la mousse qui se forme H l'air libre sur les 
cheveux. AprSs 10 minutes de pose, on rince a l*eau. 

Les cheveux sSchgs ont une bonne tenue et sont doux au 
toucher . 
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EXEMPLE 24 

On prepare la composition suivante : 

PolymSre P3 0/ 75 g 

Polymdre PI. . • 1 g 

2-amino 2-m§thyl 1-propanol q.s.p pH 9 

Par f urn qs _ 

Colorant q S- 

Conservateur . q . s . 

Eau - q.s.p loo g 

On conditionne la composition comme indigug dans 
I'exemple 23. 

On appligue la mousse qui se forme a l f air libre a partir 
de la composition pressurisSe sur les cheveux. La mousse 
disparalt trds rapidement. AprSs quelques minutes de pose on 
rince £ l'eau. On constate des rgsultats similaires £ ceux de 
l'exemple 23. 

EXEMPLE 25 
On prepare la composition suivante s 

Amphomer 1 g 

Amino-2, methyl- 2, propanol-1. . .q.s.p. pH..9,5 

Versicol E13 m „ x,5 g 

Parfum et conservateur qs 

Eau distil l€e q.s.p 100 g 

pH final apres addition du Versicol E13 est de 4 r 5 

On dissout 1" Amphomer avec l'ainino-2 m£thyl-2 propanol-1 
avec de l'eau distillee et l'on ajoute ensuite le Versicol 
E 13. 

80 g de la composition sont . conditionn^s dans un boltier 
en aluminium monobloc avec 20 g d'un melange de Fr^on 
P 114/F12 dans les proportions de 43/57. 

On applique la mousse qui se forme k Vair libre sur les 
cheveux et on rince S I'eau aprfcs 10 minutes de pose. 

EXEMPLE 26 
On prepare la composition suivante : 
Terpolymere ac§tate de vinyle/acide croto- 
nique/tertiobutyl-4 benzoate de vinyle 
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(65/10/25) 0,5 g 

Celquat L 200 „ 0,8 g 

Amino- 2 m6thyl-2 propanol-1 q.s» pH 8 

Parfum „ „ qs 

Eau d€min€ralis€e 9 m qsp 100 g 

80. g de la composition sont conditionings dans un bottier en 
aluminium monobloc avec 20 g d'un melange de frSons P 114/F12 

(43/57) • 

On obtient une mousse ayant vine masse volumique de 0,055g/cm3„ 
La mousse appliqu€e sur des cheveux propres disparait 

rapidement et leur confdre douceur, facility de d&nelage et 

tenue. 
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GANTREZ. ES 425 



QUADRAMER 5 



VERSICOL E 13 



Dans les exemples qui precedent les. polymSres d€si- 
gn£s par denomination commerciale correspondent aux pro- 
duits suivants : 
Polym&res anioniques 

ARISTOFLEX A Terpolym&re d'acgtate de vinyle, deci- 

de crotonique et de polyethylene gly- 
col, vendu par la SociStS HOECHST 
Monobutyl ester de poly (methyl vinyl- 
§ther/acide maleique) par la 
Socigtg GENERAL ANILINE 
Copolymer e de N-tertio butylacrylamide,' 
acrylamide, acide acryligue et N-vi- 
nylpyrrolidone vendu par la Society 
AMERICAN CYAN AMID 

Melange d'homo et copolym&r e d' acide acry- 
ligue de poids mol€culaire environ 
l.OOO. OOO vendu par la Soci^ti ALLIED 
COLLOID 

Sel de sodium d' acide polyhydroxycarbo- 
. xylique vendu par la Soci§t§ HENKEL 
Terpolymfere d 1 acide acrylique/acrylate 
d 9 €thyle/N-tertiobutylacrylamide , ven- 
du par la Soci€te CIBA GEIGY 
Polym^thacrylate de sodium vendu par la 
Societe VAN DER BILT 

Terpolyra&re d'ac§tate de vinyle/acide cro- 
tonique/vinyln§od§canoate vendu par la So- 
ciety NATIONAL STARCH 

Polyacrylaraide modif ie ayant un poids roo- 
l^culaire d'environ 200.000 de viscosity sp§c 
fique 3,7 + 0,5 vendu par la Soci6t§ American 
Cyan amid. 

Copolymer e d'acState de vinyle et d f acide 
crotonique (90/10) . 
Polymferes cationiques 

MERQDAT 100 HomopolymSre de chlorure de dimethyl dial- 

lyle ammonium de PM ^100.000, vendu par la 
Socigte MERCK 



HYDAGEN P 



OLTRAHOLD 8 



DARVAN 7 



Rgsine 28.3,9.30 



Cyanamer A. 370 



PolymSre P3 
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CELQOAT L 200 
POLYMERS PI 



POLYMERS P2 



GAFQUAT 755 



LUVIQOAT FC 905 



D&riv§ de cellulose cationique vendu par 
la Soci6t6 NATIONAL STARCH 
PolymSre cationique selon I'exerople la du 
brevet frangais 2.252.840. (Polyamino poly- 
amide resultant de la polycondensation d'acide 
adipique et de di€thyl£ne triamine en quan- 
titSs gquiraolaires et rgticulg avec l f €pi- 
chlorhydrine k raison de 11 moles de r€ti- 
culant pour 100 groupement amines du poly- 
aminoamide. 

Polym^re correspondant a la forraule : 



GAFQDAT 734 



Emulsion cationique 
DOW CORNING 929 



PolymSre amphot&re 
AMPHOMER 



+ 



CH- 
I 3 



Br' 



.0 



fcr (CH 2>3— < CH 2><r 



CH, 



C 8 H 17 



CH- 



n 



Copolymfere polyvinylpyrrolidone quater- 
naife ayant un PM de 1.000.000 commercia- 
lism par la Soci€t€ GENERAL ANILINE 
Polymfere quaternaire cationique de composi- 
tion : 

- vinylpyrrolidone 5% 

- vinylimidazole 95% 
vendu par la Soci€t€ BASF 
Copolym&re polyvinylpyrrolidone quater- 
naire ayant un PM de 100.000 coraraercia- 
lis§ par la Soci6t€ GENERAL ANILINE 

Melange d • Amodinethicone, * tallowtrimonium 
chlorure'et Nonoxynol-10 d'aprds le CTFA 
Cosmetic Ingredient Dictionary Edition 
197 7 9 vendu par la Soci€t€ Dow Corning. 

Copolymer e d •octhylacrylamide/acrylate/ 
butylaminoSthylmSthacrylate vendu par 
la Soci€t€ National Starch. 
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REVENDICATIONS 

1. Composition pressurisee S base de polymSres cationigue 
et anionique caracterisee par le fait qu'elle contient au 
moins un polyraSre cationique et/ou un polym&re anionique 
moussant en solution aqueuse, dans un milieu solvant aqueux 
choisi de fagon a ce que la composition forme k I'air libre 
une mousse ephemere au contact des cheveux. 

2„ Composition pressurisee selon la revendication 1, ca- 
racterisee par le fait que le polym&re cationique ou anionique 
moussant est choisi parrai les polym^res qui en solution aqueuse 
k O, 5% donne une hauteur de mousse supSrieure a 1 cm selon le 
test de Ross Miles modifie et qui sous forme pressurisee 
donnent une mousse ayant une masse volumique infgrieure a 0,4 
et de preference inferieure £ 0,25 g/cm3„ 

3, Composition pressurisee selon la revendication 1 ou 2, 
caracterisee par le fait que la mousse form§e a une masse 
volumique inferieure I 0 r 4 de preference inferieure 1 

0,25 g/cm3 et qu'elle disparatt en l'espace de 1 minute au 
contact des cheveux aprds malaxage, 

4. Composition selon I'une quelconque des revendications 
1 k 3, caracterisee par le fait que le milieu solvant est 
constitue" par de l'eau. 

5* Composition selon I'une quelconque des revendications 
1 a 4, caracterisee par le fait que le milieu solvant comprend 
de l'eau et un solvant choisi parmi les raonoalcools , les 
polyalcools, les ethers de glycol, les esters de glycol, les 
esters ou d'acides gras et d'alcools infer ieurs present dans 
des quantites telles que la masse volumique de la mousse 
pbtenue h l f air lifare soit inferieure I 0,4 et de preference 
inferieure I 0,25 g/cm3. 

6. Composition selon la revendication 5, caracterisee par 
le fait que les monoalcools sont presents dans des proportions 
inf§r ieures H 50% et de preference inferieures & 30% du poids 
de la composition et que les ethers de glycol et/ou esters 
sont present dans des quantites ne depassant pas 15% du poids 
total de la composition ne contenant pas les propulseurs* 
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7. Composition selon l f une quelconque des revendications 
1 ^ 6, caract€ris§e par le fait que le polym^re cationique est 
choisi parmi les polym&res cationiques comportant un nombre 
important de groupements amine priraaire, secondaire, tertiaire 
et/ou quaternaire et ayant un poids molgculaire compris entre 
500 et 5.000,000, 

8. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 3L 6, caract§ris£e par le fait que le polym&re anionique est 
choisi parmi les polymer es comportant un nombre important de 
groupements sulfoniques, carboxyliques ou phosphorigues et 

ayant un poids molSculaire compris entre environ 500 et 5,000,000. 

9. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 £ 7, caractgrisge par le fait que la composition contient un 
polym&re cationique moussant dans l'eau et qui en solution 
aqueuse a 0,5% donne une hauteur de mousse supgrieure 21 1 cm 
selon le test de Ross Miles modifig et qui sous forme pressu- 
ris6e donne une mousse ayant une masse volumique ihf€rieure & 
0 f 4 et de prSf&rence infSrieure a O r 25 g/cm3. 

10. Composition selon l*une quelconque des revendications 
1 & 9, caract€ris£e par le fait que le polym&re cationique est 
choisi parmi : 

1) les copolym&res vinyl-pyrrolidone-acrylate ou mSthacrylate 
de dialkyl amino alky le quaternis^s ou non, 

2) les d^riv^s d'Sther de cellulose comportant des groupements 
ammonium quaternaires, et les d€riv€s quaternaires de cellu- 
lose, 

3) les polysaccharides cationiques, 4) les polym&res catio- 
niques choisis parmi les polym&res contenant des motifs de 
formule -A-Z-A-Z- (I) dans laquelle A dgsigne un 
radical comportant deux fonctions amine et de preference 
pipgrazinyle 

et Z dgsigne le symbole B ou B'; B et B* identiques ou diffg- 
rents dgsignant un radical alkyl&ne lin£aire ou raroif iS non 
substituS ou substitug par des groupements hydroxyle et pou- 
yant comporter en outre des atomes d'oxyg&ne, d' azote, de 
soufre, 1 I 3 cycles aromatiques et/ou hgtgrocycliques; 
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les polyra&res de forraule : - A - Z ± - A - Z ± - (II) dans 
laquelle A a la m§me signification que ci-dessus et Z ± dgsigne 
le symbole. B 1 ou et signifie au raoins une fois B^, B ± 
gtant un radical alkylSne ou hydroxyalkylSne lingaire ou 
ramifig B^ est un radical alkylSne lingaire ou ramifig non 
substitug ou substitug par un ou plusieurs radicaux hydroxyle 
et interrorapu par un ou plusieurs atomes d f azote, l'atome 
d f azote gtant substitug par une chalne alkyle gventuelleraent 
interrompue par un atome d?oxyg§ne et coraportant gventuelle- 
inent une ou plusieurs fonctions hydroxyle; 

les produits d'alcoylation avec les haloggnures d f alkyle 
ou benzyle, tosylate ou mesylate d f alcoyle infgrieur et les 
produits d'oxydation des polymSres de forraule (I) et (II) 

5) des polyaraino polyamides, 

6) des polyaraino polyamides rgticulgs choisis parmi : 

a) les polyamino polyamides rgticulgs gventuellement alcoylgs, 
obtenus par rgticulatioa d r un polyamino polyamide prgparg par 
polycondensation d f un coraposg acide avec une polyamine, avec 
un agent rgticulant choisi parmi les gpihalohydrines r les 
digpoxydes, les dianhydrides, les anhydrides nou saturgs, les 
dgrivgs bis-insaturgs, le rgticulant gtant utilisg dans des 
proportions comprises entre 0,025 et 0,35 mole par groupement 
amine du polyarainoamide ; 

b) les polyamino polyamides rgticulgs obtenus par rgticulation 
d'un polyamino polyamide susdgfini avec un agent rgticulant 
choisi parmi : 

I - les bishalohydrines, les bis-azgtidinium, les bis- 
haloacyles diamines, les bis-haloggiures d'alcoyle, 

II - les oligomSres obtenus par rgaction d'un composg du 
groupe I ou des gpihalohydrines, des digpoxydes, des dgrivgs 
bis-insaturgs, avec un coraposg bifonctionnel rgactif vis-a-vis 
de ces compbsgs, 

III - le produit de quaternisation d f un composg du groupe 
I et des oligom&res du groupe II comportant des groupements 
amines tertiaires alcoylables totalement ou partiellement avec 
un agent alcoylant, 
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la reticulation gtant rgalisge au moyen de 0,025 a 0,35 
mole d f agent rgticulant par groupement amine du polyamino 
polyamide, 

c) les dgrivgs de polyamino polyamides rgsultant de la con- 
densation d'une polyalcoyl&ne polyaraine avec un acide poly- 
carboxylique suivie d^une alcoylation par des agents bifonc- 
tionnels, du type copolymSres acide adipique dialcoylami- 
nohydroxyalcoyl-dialcoylSne triamine, 

7) les polym&res obtenus par reaction d'une polyalkylSne 
polyaraine comportant deux groupements amines primaires et au 
moins un groupement amine secondaire avec un acide dicarboxy- 
ligue choisi parrai I'acide diglycolique, et des acides dicar- 
boxyliques aliphatiques saturgs ayant 3 1 8 atomes de carbone, 
le rapport molaire entre la polyalkylSne polyamine et 1 'acide 
dicarboxylique gtant compris entre 0,8 : 1 et 1,4 : 1; le 
polyamide en resultant gtant ameng a rSagir avec l^pichlor- 
hydrine dans un rapport molaire d 1 gpichlorhydr ine par rapport 
au groupement amine secondaire du polyamide compris entre 
0,5 : 1 et 1,8 : 1. 

8) Les cyclopolym&res comportant comrae constituant prin- 
cipal de la chaine, des unites rgpondant Z la formule (III) ou 
(HI 1 ) ^ 

(III) 4(CH 2 ) t - R»C CRHCH. 



H 0 C 



I 

CH, 



(III 1 ) 



(CH 



(CH 2)jp 
H 2 C . / CH 2 



CH 2 ~ 



1,R« 



dans laquelle 9 et t sont ggaux H 0 ou 1 et £ + t = 
dgsigne hydrogSne ou mgthyle, Ret R 1 dgsignent indgpendamment 
l»un de l'autre, un groupement alcoyle ayant 1 a 22 atomes de 
car bone, un groupement hydroxyalcoyle dans leguel le groupe- 
ment alcoyle a de prgfgrence 14 5 atomes de carbone, un 
groupement amidoalcoyle infgrieur et oil R et R f peuvent dgsi- 
gner conjointement avec l'atome d f azote auquel ils sont ratta- 
chgs des groupements hgtgrocycliques tels que pipgridinyle ou 
morpholinyle, ainsi que les copolymSres comportant des unitgs 
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de formule (III) ou (III 1 ) et, de pr€f€rence, des unites 
d§riv§es d'acrylaroide ou de diac€tone acrylamide, y" est un 
anion, tel que bromure, chlorure, acetate, borate, citrate, 
tartrate, bisulfate, bisulfite, sulfate, phosphate. 
9) Les polyammoniiims quaternaires de formule s 



h. ?3 ] 

R2 3w yt^ J n 



(IV) 



oil et R 2 , R 3 et R 4 , €gaux ou diff§rents repr§sentent des 
radicaux aliphatiques, alicycliques ou arylaliphatiques con- 
tenant au maximum 20 atomes de carbone ou des radicaux hydro- 
xyaliphatiques inf&rieurs, ou bien Rj^ et R 2 et R 3 et R 4 , 
ensemble ou sgpar€ment constituent avec les atomes d f azote 
auxquels ils sont attaches, des h§t€rocycles contenant €ven- 
tuellement un second hSt€roatome autre que 1' azote, ou bien 
R l' R 2' R 3 et R 4 repr£sentent un groupement 

$ R *3 dSsignant hydrog&ne ou alcoxyle infgrieur 

- CH ' 

\ 

R, 4 

R f 4 dgsignant : 

? ? 1 

-CN; - C - OR' 5 ; - C - R' 5 ; - C - N ; 

RV 



? 

- C - O - R» 7 - D; - C - NH — R' ? - D 



R f 5 dgsignant alcoyle inf^rieur, R f 6 d€signant hydrogdne ou 
alcoyle infSrieur R' 7 d£signant alcoylfene, D design ant un 
groupement ammonium quaternaire — A et B peuvent repr€senter 
des groupements polymSthyl&iiques contenant de 2 I 20 atomes 
de carbone, pouvant §tre lin€aires ou ramifies, satur€s oi 
insaturSs et pouvant contenir, intercal€s dans la chatne 
principale, un ou plusieurs cycles aroroatiques tels que le 
groupement 



*CH^- (o, m ou p) 
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un ou plusieurs groupements -CH 2 - Y - CH 2 ~ avec Y disignant 
O, S, SO, so 2 , 

-S - S - H - , 0-N - X^, - CH - NH - C - NH 

R' 8 R f 9 OH 

O O 

- C - N ou » C - O - 
• 

R, 8 

avec 3^ d§signant un anion dSrivg d'un acide mineral ou 
organique 

R'g disignant hydrogSne ou alcoyle infSrieur, R 1 ^ dSsignant 
alcoyle inf€rieur ou bien A et R 1 et R 3 forraent avec les deux 
atomes auxquels ils sont rattach^s, un cycle pip£r azinigue ? en 
outre, si A disigne un radical alcoyldne, hydroxyalcoylSne 
linSaire ou ramifi€, satur€ ou insatur6, 
B peut Sgalement designer un groupement : 

-(CH 2 )^ - CO - D - OC - (CH 2 > n dans leguel D dSsigne : 

a) un reste de glycol de formule - O- Z- O-ofcZ 
d€signe un radical hydrocarbons linSaire ou ramif i€ ou un 
groupement r€pondant aux formule s : ^ 
-/"CH 2 -CH 2 -Q7 X CH 2 -CH 2 - ou -f-CH 2 -CH--o/-CH 2 -Cfl — 

L ^ CH 3 J y CH 3 
oil x et y d§signent un nombre entier de 1 a 4 repr€sentant un 
degr£ de polymerisation d€f ini et unique ou un nombre quel- 
conque de 1 a 4 repr^sentant un degrfi de polymerisation moyen; 

b) un reste de diamine bis-secondaire tel gu'un d6riv§ de 
la pipSrazine 

c) un reste de diamine bis-primaire de formule : 

- NH - Y - NH - 

ofc Y disigne un radical hydrocarbon^ lin€aire ou ramifig ou le 
radical bivalent -CH 2 ~CH 2 -S-S-CH 2 -CH 2 -, 

d) un groupement uriylSne de formule - NH-CO-NH- ; 

n est tel que la masse moliculaire soit ggn£raleraent comprise 
entre 1.000 et 100.000. 

X" dgsigne un anion. 

10) Les homopolym&res ou copolymSres d§riv§s d'acides 
acrylique ou ra§thacrylique et comportant au moins un motif : 
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?1 ?1 *l 
CH~- C— , — CH 9 — C — ou — CH 0 C 

c=o C=0 C=0 

O 0 NH 

A * A X® 

/ N N V ^ *4 ^ R 2-^- *4 W 

R 5 R 6 R 3 & R 3 

dans lequel R x est H ou CH 3 ; A est un groupe alcoyle Unfair e 

ou ramifi§ de 1 3 6 atomes de carbone ou un groupe hydroxy- 

alcoyle de 1 I 4 atomes de carbone; R 2 , R 3 , R 4 identiques ou 

dif f§rents d§signent un groupe alcoyle, ayant 1 a 18 atomes de 

carbone ou un groupement benzyle; R 5 , R g d€signent H, alcoyle 

ayant 15 6 atomes de carbone; d^signe un anion m€thosul- 

fate ou haloggnure. 

11) Les copolymer es quaternaires de vinylpyrrolidone-vinyl- 
imidazole , 

12) Les polyalkyl&ne imines 

13) les polymer es. con tenant dans la chalne des motifs 
vinylpyridine ou vinylpyridiniura, 

14) les condensats de polyamines et d'Spichlorhydrine, 

15) les polyur§yl5nes quaternaires, 

16) le s d §r i v§s chitine , 

17) les polyraSr es cation iques silicones. 

11. Composition selon l f une quelconque des revendications 
1 H lO, caract§ris£e par le fait que le polyra^re cationique 
moussant est choisi parmi les polym&res des groupes (1), (2), 

(3) d§finis dans la revendication 10, 

12. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 St 11, caract€ris€e par le fait que la composition contient 
un polym&re anionique moussant dans I'eau qui en solution 
aqueuse 2l 0,5% donne une hauteur de mousse supSrieure a 1 cm 
selon le test de Ross Miles modif ie et qui sous forme pressuri- 
sSe donne une mousse ayant une masse voluraique inf €rieure & 
0,4 et de prSfSrence infgrieure H 0,25 g/cm3. 

13. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 a 12, caractgrisge par le fait que le polymSre anionique est 
choisi parmi : 
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- les polymSres comportant des motifs carboxyliques 
dgrivant de mono- ou diacide carboxyliques insaturgs de for- 
mule : 




COOH 

(VI) 



dans la quelle n est un nombre entier de 0 a 10, A dgsigne un 
groupement mgthylSne, gventuellement relig a 1 'atome de car- 
bone du groupement insaturg ou au groupement rogthyl&ne voisin 
lorsque n est supgrieur 1 1 par I'intermgdiaire d'un hgtgro- 
atome tel que oxygSne, soufre, dgsigne un atome d'hydro- 
gfene, un groupement phgnyle, benzyle, R 2 dgsigne un atome 
d'hydrogSne, un groupement alcoyle infgrieur, carboxyle, * 3 
dgsigne un atome d'hydrogSne, un groupement alcoyle infgrieur, 
un groupement -CH 2 -COOH, phgnyle, benzyle, 

- les polymSres comprenant des motifs dgrivgs d'acide 
sulofnique tel que des motifs vinylsulfonique, styrfene sulfo- 
nique, lignosulfonique, naphtal&ne sulfonique. 

14. Composition selon I'une quelconque des revendications 
1 a 13, caractgrisge par le fait que le polym&re anionique 
moussant est choisi parmi : 

A. Les homo- ou copolym&res d'acide acrylique ou ragtha- 
crylique ou leurs sels, les copolymSres d'acide acrylique et 
d'acrylamide et leurs sels; les sels de sodium decides poly- 
hydr oxycarboxyliques „ 

B. Les copolymSres des acides acryliques ou mgthacry- 
liques avec un monora&re raonogthylgnique gventuellement gref fg 
sur un polyalcoylSneglycol et gventuellement rgticulg; les 
copolym&res de ce type <2oraportant dans leur chalne un motif 
acrylamide gventuellement N-alcoylg et/ou hydroxyalcoylg. 

C. Les copolym&res dgrivgs d'acide crotonique comportant 
dans leur chatne des motifs acetate ou propionate de vinyl e et 
gyentuellement d'autres monom&res tels que des esters ally- 
lique ou mgthallylique, gther vinylique ou ester vinylique 
d'un acide carboxylique saturS lingaire ou ramifig H longue 
chalne hydrocarbonge, ces polymSres peuvent §tre gventuelle- 
ment greffgs ou rgticulgs. 
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D. Les polymer es d§riv€s decides ou d 1 anhydrides malgl- 
que, fumarique, itaconique avec des esters vinyliques, des 
Others vinyliques, des haloggnures vinyliques, des d€riv§s 
phenyl vinylique, l'acide acrylique et ses esters; des copo- 
lymSres d f anhydrides malglque, citraconique, itaconique et 
d^ ester allylique ou mithallylique d'une -olSfine, des 
esters acryliques ou m€thacryliques, des acides acryliques ou 
ra6thacryliques ou la vinylpyrrblidone dans leur chatne, les 
fonctions anhydrides pouvant §tre raonoest&rifiees ou monoamidi- 
fiees. 

P. Les polyacrylamides comportant des grouperaents carbo- 
xylates. 

15. Composition selon l'une quelconque des revendication 
9 a 14, caract€ris€e par le fait que l f on utiliise avec le 
polym£re cationique ou anionique vrai et moussant un polymSre 
amphotere. 

16. Composition selon I'une quelconque des revendication 
1 & 15, caract€ris€e par le fait qu'elle contient des adju- 
vants cosmetiques non moussants tels que des colorants, des 
conservateurs, des s€questrants, des agents alcalinlsants ou 
acidifiants, des par funis, des silicones. 

17. Composition selon I'une quelconque des revendications 

1 £ 16, caract€ris€e par le fait qu'elle a un pH compris entre 

2 et 12. 

18. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 a 17, caract£ris§e par le fait que les polym^res sont pre- 
sents dans des concentrations de 0,01 I 10% en poids. 

19. Composition selon la revendication 18, caractgrisge 
par le fait que les polymer es sont presents dans des propor- 
tions de 0,01 a 5% et de preference 0,1 a 3% en poids. 

20. Composition selon l'une quelconque des revendications 
1 a 19, caract6ris€e par le fait qu'elle est pressurisie en 
presence d'un gaz propulseur choisi parmi le gaz carbonique, 
l f azote, l'oxyde nitreux, le butane, l'isobutane, le propane, 
ou leurs melanges, les hydrocarbures chlor^s et/ou fluor§s non 
hydrolysables. 
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21. Proc6d6 de preparation d ? une mousse gphimSre a base 
de polym&res cationique et anionique, caractgris§ par le fait 
que l'on procSde a l'expansion a I'air libre d'une composition 
telle que dSfinie dans I'une quelconque des revendications I S 
20 pressurisge dans un dispositif aerosol. 

22. Mousse resultant de l'expansion a l r air d'une compo- 
sition telle que dgfinie dans l'une quelconque des revendica- 
tions 1 a 20, caractgrisge par le fait quelle a une masse 
vblumique infgrieure a 0,4 g/cm3, et qu'elle disparalt apr&s 
lamaxage au contact des cheveux en un temps inf&rieur a 1 
minute* 

23. Proc6d€ de traitement des cheveux, caract6ris6 par le 
fait que l f on applique sur les chieveux a partir d f un disposi- 
tif aerosol au moins une mousse telle que dgfinie dans la 
revendication 12 cette application Stant suivie ou non d'un 
ringage. 
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